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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder emgereichten Unterlagen entnommen 

(g) Leitfahiger, gemusterter Linoleum-Bodenbelag und Verfahren zu dessen Herstellung 
@ Es wird ein Bodenbelag auf Linoleum-Basis bereitge- 

stellt welcher elektrisch leitfahig ist und bei welchem die 

Linoleum-Nutzschicht eine unregelmaSige Musterung 

aus unterschiedlich gefarbten Bereichen aufweist, wobei 

die unterschiedlich gefarbten Bereiche konturenscharf 

voneinander abgegrenzt sind und jeweils eine unter- 

schiedliche elektrische Leitfahigkeit aufweisen. Ferner 

wird ein Verfahren zur Herstellung dieses Bbdenbelags 

angegeben. 
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IJcschrcihiirii; 

Die vorlici:cn(!c lirlimiunii bcirilTi cincn Ikxlcnbclag auf 
Linoleum- Basis, welchereleklrisch leiifdhig isi und bei wel- 
eheiu <lic Linoleutii-Nutzsehichi eine unrcgehuaBige Music- 
rung z. B. eine Marnioricrung, aus unicnichiccUich gelarbien 
Bervichen aulweisL Die uniersehietilich gctarbten Bereiche 
sind koniurenscharf voneinandcr abgegrcnzi und weisen 
eine unlerschiedliche eleklrische Loiitahigkeil auf. 

Die Herstellung von bahnentormigen Bodenbelagen auf 
Linoleum- Basis (im folgenden auch als Linoleum- Bodenbe- 
lage bezcichnet) gesehicht in der Weise, daB zunachst allc 
Komponenten, wic Binderniuel (sog. Bedtbrd-Zemen! oder 
B-Zement aus eineni leiloxidierten Leinol und mindestens 
eineiu Harz als Klebrigmacher), mindestens ein FiillsiotY 
und mindestens ein Rirbemitiel in eineiu geeigneten Misclv 
apparat. /. B. einciu Kneien Walzwerk otier lixtruder, /.u ei- 
ner [udglichst homogcnen Grundmasse (Misehmasse) ver- 
mischl wcrden. Als FullstolT werden ublicherwcisc Weich- 
holziuehl und/oder Korkmehl (bei gleichzeitiger Anwescn- 
heit von Holzmehl und Korkmehl lypischerweise im Ge- 
wichisverhaiinis 90 : 10) und/oder Krcide, Kaolin (Ghina- 
Clay) und Schwerspat verwendet. Die Mischniasse enihiili 
ubiichcrweise mindestens ein Farbcmittcl, wie ein Pigment 
(z. B. Tuandioxid) und/oder anderc iibliche T arbemiitel auf 
Basis von anorganischen und organischen l-arbstolYen. liine 
typische Lino leu m-Zusam men set/ung enlhall, bezogen auf 
das Gewicht der Nutzschiehi. ca. 40Gcw.-^ BindemittcL 
ca. 30 Gew,-% organische rullstolVe. ca. 20 Gew.-'5{- anor- 
ganische (mineralische) FiillsiotYe und ca. 10Gew.-% Far- 
bemittel. Femer konncn in der Mischmasse ublichc Addi- 
tive, wie Vcrarbeitungshilfsmiitcl. Aniioxidaniicn, UV-Sia- 
bilisatorcn, Gleitmiiicl und dcrgleichen enihahen sein. die in 
Abhiingigkeit des Bindemiiicls ausgewahll wcrden. 

Zur T Icrstellung cines einfarbigcn Linolcum-Bodenbelags 
wird die so erhalicne Mischtua.sse einem Walzwerk (/.. B. ci- 
nem Kalandcr) zugeliihrt und unier Druck undeincr Tcmpe- 
ralur von ublichcrwei.sc It) bis 15(V*C.' (abhiingig von der Re- 
zepiur und der VerfahrenstechnikJ auf ein 'rnigenuaierial 
geprcBi. Als Tragenuaicrial kann ein Material auf Basis na- 
liirlicher und/oder synthetischer Gewebe Oiter Gewirke so- 
wie lexiilcr WerksiolVe eingescizi werden. Als Beispiele 
scien Jutegewebe. Mischgewebe aus naiurlichen Fa.sem, wic 
Baumwolle und /xllwolle. Glasfascrgewcbe. ruit Hafiver- 
mitiler beschichieics Glasl'ascrgcwebc, Mischgewebe aus 
Synthesela.sern. Gewebe aus Kcm/Manielfasern mil B. ei- 
nem Kern aus Polyester und eincr Umnranielung aus Poly- 
amid, genannt. .Als Tlaftvenuiiilcr fiir Glasfasergewebe kann 
beispielsweise cine Beschiehlung der Cjlasfa.sem aus einem 
Siyrol-Buiadien-Laiex verwendet werden. 

Beint Prcsscn der Mischmasse auf das 'rragenuaierial 
wird das Walzwerk (z. B. der Walzenabsiand cines Kalan- 
ders) so eingcsielh, daB die resulticrcnde Boiicnbelagsbahn 
die gcwunschlc Schichldicke crhalt. Bei Linoleum-Btxlen- 
hcliigcn bcinigt die CJesamtdicke ublicherwcisc etwa 2 mm 
bis ctwa 6 mm. insbesondcre ciwa 2 rum bis eiwa 4 mm. 

Wenn ein farbig gemustcrtcr B<xicnbelag hergcsielh wcr- 
den solL wcrden zuniichst Mischmasscn b/w. Cirundtnasscn 
verse hicdener l arbc separat hergesicllt. zu 1-cllcn gcwalzt 
un<i granulicrt. Danach wcrden vcrschicdenl'arbige Granu- 
late miicinandcr vcnnischt und dann dem Walzwerk (z. B. 
einem Kalandcr) zugeluhn un<l cniwcvtcr dircki auf das Tra- 
gergewcbc oiter auf das. mil unifarbcncr Mischmasse unil/ 
ixler eincr Korkiuchlschicht vorbeschichicic Tragcrgewcbc 
gcprcBt. [n Sonderlallcn wird die Mischung aus verse hic- 
denfarbigen Granulaicn vor dem Aufbringen auf vlas IVager- 
material in Wal/wcrkcn zu gcsirciftcn I'cllcn verstrcckt. um 
9tr(* vcrdrchi aufcinander iiclcui umt dann mil I nkiion ka- 



landcrt und auf das 'rragenuaierial geprcBt. wobei sich ilie 
bckannicn.dcm naiurlichen Maniior nachempfundenen Mu- 
slcrbilder ergeben. 

Da cine .so erhalicne Linoleum- f^xlenbclagsbahn keinc 

5 tiir den wciicren I'enigungspro/eB und den Gebrauch aus- 
rcichcndc Zug- und Druckfcstigkcii aufwcisl. wird diesc crsi 
in einem nachfolgenden Reifepro/.cB dureh weiiercs Vcmci- 
/A:n des Bindemiiicls in Reifcofen b/.w. Reifekammem bei 
eincr Temperaiur von ctwa 40"C bis XKVTil wahrcnd eines 

10 Zciiraumes von cinigen Tagen bis zu ciwa 7 Wochen cr- 
rcichi. 

Ein auf die vorstehend beschricbene Weise hcrgcstelllcr. 
herkomiiilicher Linolcuin-Bodenbclag weist cincn relaiiv 
hohcn clektrischen Wide rst and ( elekt rise her Ableiiwidcr- 

15 stand Ra nach DIN 51 953 von ciwa > 10^^ i\ auf. Daher 
kann ein derartiger Linoleum- Bo<.lenbe lag nicht in Riiumcn 
verwendei wcrden. zu dcrcn Funktionsprinzipien cs gehort, 
daB der Bodenbelag bcstimmic elckiri.schc Ableilwcrte auf- 
weiscn muB, wie beispielsweise Opcrationsraume von 

20 Krankenhausem, Laboratorien unil Computcrraumc. T-iir 
dcrartige Anwendungen isi es bckannt. den clektrischen Ab- 
leiiwiderstand des Linoleuin-Bodcnbclags dutch 7-usatz von 
elekt risch leitfahigen FulLsiolTcn, wiez. B. SpezialruBe oder 
Metal Ipulver herabzuseizen. Zusatzc von SpezialruB habcn 

25 jcdoch zuni cincn den Nach lei I . daB die Gcbrauchscigen- 
schafien des Linolcum-Bodenbelags wegen der zur Fra'i- 
chung eincr ausreichenden clckirischcn LeiUahigkeil relativ 
groBcn Mcnge an RuB geiindcrt. d. h. verschlcchtert werden. 
Zum andercn sind bei Zusatz von RuB zur Linoleum-Misch- 

3() masse prakiisch keinc Farbgcsialtungsmoglichkeiten mehr 
gegeben. Auch bei Verwendung von Merallpulvem zur Ver- 
besscrung der clektrischen LeiUahigkeil sind die farb lichen 
Gcsialtungsmoglichkeiten erheblich eingeschrankt und zu- 
siitzlich ergeben sich vcranderte Eigcnschaften im mechani- 

-55 schen Verhalien sowie eine lirhohung des Gcwichis und 
eine erheblich venuinderte Warmedamniung des Bo<ienbc- 
lags, 

liine Aulgabe der vorlicgcndcn.Frlindung isi cs daher. 
cine als l*uBbodcnbclag gecignetc Linolcumbahn bercitzu- 
4i) stellen. die cincn niedrigeren clektrischen Ableii wide rst and 
Ra aufweist. als herkoiumlichcrLinolcum-Bovienbelag, ins- 
besondcre cincn clektrischen Ablcilwiderstand Ra < 10^ U 
(gemaB DIN 5 1 953 ) und die irotz Zusaiz von elekt ri.sch leit- 
fahigen 1-ullsiolVen eine farbliche Gesialtung mil konturcn- 
45 scharfcn Far bbercichen aufweist. 

Fjnc weitere Aulgabe der vorlicgcnden Frlindung isi cs. 
ein Vcrfahrcn anzugeben. mil dem ein derartiger Linofeum- 
Bodenbelag hergesicllt werden kann. 

Diesc Aufgaben wcrden mil den in den Anspriichen gc- 
5(J kcnnzcichneien Gegenstanden gelosi. 

Fs hat sich im Ralimen der vorlicgcnden FXindung ge- 
zcigi. daB ein Linoleum- Bodenbelag mil eincr gewunschicn 
clckirischcn LeiUahigkeil und eincr ansprechenden, farbli- 
chen Muslcrung auf tblgcndc Weise crhalt lich ist: 
55 Fs wcrden wie bishcr Mischma.sscn aus den liir Lin- 
oIcum-B<xlenbclagc benoiigtcn Komponenicn hergcsiclli. 
Ncben den nichi-lciitliliigcn Mischmasscn (.sog. "normales" 
<xicr "N"-Linoleum) wird mindestens cine Icitfaliigc Misch- 
ma-s.sc (sog. "Iciitahigcs" oder "L(j"-Linoleum) durch Zu- 
6() .salz von RuB umi/cxter Melallpulvcm hergesicllt. Als 1 ull- 
sioffmalcrial fur "N"- Linoleum kann z. B. Kreide. Kaolin, 
lalkum, ITolzmchl. Korkmehl, Quarzmehl. Dolomit. Kie- 
.selcrde. Schwerspat umi Schiefcnuehl o^lcr ein bcliebiges 
Gemisch davon verwendet werden. wobei der Anicil der 
I Villslofrc. bezogen auf die Gcsamlrncngc <ier Mischmasse 
15 bis S()Gcw.-'/r, bevorzugt 50 bis 7()Cjew.-'/r. bcsonders 
bcvor/ugi 60 bis ()5 Cjew.-Vr. bciriigi. 

Nach hcrkorunilichcr Voriichcns weise wcrden die Misch- 
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tnasscn /ur TTcrsiclluriii iinirurbcncr T.inolcum-Bvxlcnbcluiic 
Jcwcils cin/cln ^lirckl cincni Wal/.wcrk /Uiicruhn cxlcr /.ur 
TTcrsic Iking von nichrfarbiiicn Ikxicnhclagcn /uniichsl /u 
Wal/fclicn vcrarhciici, <iicso itann /crklcincn. /. B. iiranu- 
lieru unil erst tlanach win I cin Oeniisch vcrschicdcnl'arbigcr 
Tcilchcn b/w. Granulalc iicni Wal/work /.uiicruhrt. Bcini 
Kalamlcm iinicr Friktion cnisichi dadurch cin unrcgcIniaBi- 
gcs Musicr unil cs liiBt sich. wic vorsichcnd crwalini, cine 
deni nalurlichcn Manuor naehentpfundcnc Muslerung er- 
/.iclen. linthali das Geinisch aus Granular leilchen auch Gra- 
nular, welches leiitahigcs rulLstotyiiiarerial enrhalt, ergibt 
sich cin Linoleum- Boilenbclag, dessen elekirischer Ableir- 
widcrsiand herabgesei/i isr. Allcrdings sind bci dieser her- 
konunlichen Vorgehensweise keinc konturcnschartcn Mu- 
ster er/ielbar. bci denen sich die t'arbigen Bereiche und die 
das leitfahige FullstolVinatcrial cnthaitenden Bereiche genii- 
gend scharF voncinander abgrcnzen. 

Vielniehr ergeben sich Bahnen, bci dcncn die Musterung 
"verschnuert" tsl und praktisch keine oder nur wenigc Berei- 
che mil reinen Farbcn vorhandcn sind. 

Dieser Nachieil laBr sich erlindungsgemalS dadurch ver- 
meiden. daB aus nichtlcittahigcr Misch masse ("N" -Lin- 
oleum) und leiitahiger Misch masse ("LG^-Linoleum) jc- 
wcils Wal/tcllc hergestellt, diese Fcllc dann ubereinander- 
gelegr (dublicrt) und in innigen Kontakt gebracht und erst 
danach gcmcinsam /.crklcincrt werdcn. Dabei cnrsrchen 
Icilchen, die aus /wei untcrschiedlichcn. ancinanderhal'icn- 
den 'icilen bcsrchen. Fin 'lei I isr aus nichr-lciifahiger Misch- 
massc und dcr anderc leil isr aus leirlahigcr Mischmassc. 

Der mchrschichtige Verbund dcr Wal/fclle kann /ur FTcr- 
stellung der Tcilchcn /.. B. granuiiert, gcschniltcn. gebro 
chen CKier gcmahlen werden, Vor/ugswcise wird der Ver- 
bund zu Granulat verarbcitei. 

Werden nun dicsc Tcilchcn b/w. das (jranulai aus Tcilcn 
untcrschie<llicher Mischmassc cincm Wal/werk, wic cinem 
Kalandcr. /ugefiihrt. und aufcincn 'Triiger aufgcwal/t. ergibt 
sich ubcrroschcmlerweise cin unrcgclmaBigcs Muster, bci 
dem die verschicdcntarbigen jcwcils /usammcnhangcndcn. 
aber auch voncinander getrennien Bereiche aus Icittahigcm 
und nichl-leitlahigem Material konturcnscharT voncinander 
abgegren/r sind und die farbigen Bca*ichc prakrisch rein cr- 
hallcn bleibcn. Diese I'arbigen Bereiche sind von dcr das 
Icillahige Fullstoll material cnthaitenden und daher mehr 
oder wcniger dunkel bis schwar/ gcfarbtcn Mischmassc um- 
randct. 

Ncben dcr verbessenen optischcn (icsrallungsmoglich- 
kcit ergibt sich dabei auch dcr Voncil, daB die Icitruiiige 
Mischmassc vcrgleichswcisc vicl Icitlahiges l ullstolVmate- 
rial, wic RuB und/txler Metallpulver, cnihahen kann. Damit 
kann dcr elcktrische Ableirwidcrsiaml des Ikxlenbelags er- 
heblich herabgeset/t werden und cs bicibr tror/dem die 
Moglichkeit dcr I'arbigen Cjestallung. 

A Is Farbemitiel konnen jegliche naiurliche oder syntheii- 
schc l-arbstofle sowie anorganische oder organische Pig- 
men te. allein cKlcr in bcHebiger Kombi nation, vervvcndcl 
werden. 

Die farbigen licrcichc konnen si)wohl uniTarbcn als auch 
in sich farblich gcmusicrt sein. Fur tnchrt'arbigc Bvxlenbc- 
liige konnen in an sich bekanntcr Weisc /. B. vcrschieden- 
farbigc Granulate /u einem Tell kalanderi werden otlcr cs 
wird andersl'arbiges CJranulal auT cin bereirs hergesiclltcs 
unifarbencs Lxler niehrrarbiges Wal/t'ell aul'gestreut und 
nix;httials kalandert vxler geprcBi. Its konnen auch mchrere 
Wal/fclle aus unifarbenen aber unterschicdiichcr I'arbc hcr- 
gcstcllt unit mit dcm l-'cll aus leillaliigem Material doubliert 
b/w. triplierl und dann granuiiert werden. Die An/ahl dcr 
Fcllc und dea^n farblichc (Jesiahung und cicktri.sche I'igcn- 
schaften sind nichi fesivrclcut. lis konnen cin <xlcr mchrere 
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1 elite ) aus nichi- leirlahigcr Mischmassc gleichcr txlcr ver- 
schiedener Farbe b/w. I'arbmusicrung mit cincm <xler nieh- 
rvrcn F'elUcn) aus Icillaliigcr Mischmassc in belicbigcr Rci- 
hcnfolgc koiiibinierr und /crklcincrt vor/ugsweise granu- 
5 liert, werden. Ks konnen auch mchrere Wal/fclle mit Icitta- 
higen FullsiolVcn hcrgcstellr werden, wobci in jedcm Wal/- 
fcll nur jcwcils cine An von leitfahigeitr l ullsiolV enihalien 
ist. 

Duarh die Variation von Felldicken, Lagen/ahl, Granulat- 
10 groBc, Anordnung der Felle usw. kann die GroBe, Form, 
Farbe und Musrerung der nichr Icirfahigen Scgmente b/.w. 
Bereiche sowie die Schichtdicke der leiilahigen Bereiche 
b/w, Umrandungen in wei ten Grenzcn beeinlluBt werden. 
woraus sich cine Vielzalil von oprischcn Gcsialtungsmog- 
15 lichkeiien ergibr. 

Fs isr bevor/ugr, daB die Kon/enrrarion an leiitahigem 
FuUstoiVmaierial in der beiretVcndcn Mischmassc moglichsr 
hoch isr. da in diesem Fall die Schichidicke des Fells aus 
leiitahiger Mischmassc sehr klcin gewiihlr werden kann und 
20 sich damit sehr dunne Umrandungen b/w. /usammenhan- 
gendc Bereiche aus leitfahigem Material iru fenigen Boden- 
belag ergeben. 

Allgemein hiingt die Mcnge des leitlahigen FuUstolVs von 
der gewunschrcn Lcirl"ahigkeii des Bcxlenbelags und der gc- 

25 wunschten Musicrung ab und isi entsprechend ein/usrcllcn. 
Bci Verwendung von RuB als leirfahiges Material betragt 
die Kon/enrrarion in Abhiingigkcir von der RuBtype etwa 
3 3OGCW.-0J:, vor/ugswcise erwa 4 18 Gcw.-'^. bc/ogen 
auf das Gewichi dcr leirtahigen Mischmas.sc. Als RuB kann 

.«) /. B. Printcx® XE 2 (Degussa AG) oder VulkanruB® XC 72 
(Gabor GiubTT) oder ein oder mchrere andere handelsublichc 
RuBc eingesct/t werden. 

Bci Verwendung von Metallpulver als leirfahiges Male- 
rial betragt die Kon/eniration erwa 1.5 4()Gcw.-%, be/o- 

aS gen auf das Gewichr der Icitlaliigcn Mischmassc. Die Fin- 
sai/menge richtct sich nach Dichtc und TeilchengroBe der 
Metallpulver. Als Metallpulver konnen /. B. Magneriipul- 
ver. Aluminium-. Bron/e- und VA-Pulvcr verwendcuwer- 
den. F's kann auch cin bcliebiges Gemisch aus RuB und ei- 

40 nem cxter mehreren Mctallpulvern sowie ein ein/elnes Me- 
tallpulver ixler ein Gemisch aus mehreren Mctallpulvern 
cingescl/t werden. Die Mengenvcrhaltnissc bci Gemi.schcn 
aus RuB und Metallpulver sind so /u walilcn. daB der Ablcit- 
widcrsrand R.v des Bo<lcnbclaiis, der leitlaliiiic und nicht- 

45 leitlahtiie Li nolcum-Misch masse en t halt, klciner als 10* LI 
(DlN.sl 953) isr. ^ 

Die Frlindung wird mit Tlilfe der nachstehenden Bei- 
spicle niihcr criiiulcn, wobci diese Beispicle lediglich dcr 
Verdeurlichung dienen. aber in keiner Weisc beschrankend 

5*) sind. 

Bcispiel I 

/unachsi wird cine nicht-lcitlahige unifarbene Linolcum- 
55 Mischmassc hcrgcstelli, indem alle Komponenten in cinem 
Innenmischer homogcn gemischr werden. AlsFullsiolVwird 
ITol/mchi in cincr Mcnge von 3{)Gcw.-9r. be/ogcn auf die 
gesamie Mischmassc. cingesct/t. Als Pigment wird'lltandi- 
oxid in cincr Mcnge von lOGcw.-C'f., bc/ogen auf <las (ie- 
''lO wichr der Mi.sehmassc. /ugegeben. /\us dieser Mischmassc 
wird mit Tlilfe cines Ka landers ein Wa I/fell mil cincr 
Schichtdicke von ca. 3 mm het^gesicllt. 

Aufdicsclbe Art wird cin Wul/t'cl! aus leitfahigem Mate- 
ria! hcrgcstellt, in licm H) (Jew.-^^ TTol/mchl durch 5 ()cw.- 
'-v RuB !uit der TTandclsbc/.cichnung Printex® XFl 2 der De- 
gussa AG ersct/.t wird. 

Die beidcn Fcllc werden doubliert und anschlicBcnd gra- 
nuiiert. Die Granular tcilchcn weiscn cine LLingc von ca. 



DE 197 30 954 A I 

5 6 



1 cm. cine Urciic von ca. 6 iiiiii uml cine Dicke von ca. 
6 nuit auf. lis lasscn sich dcuilich (iie heiilen Teile aus Iciita- 
hii^er uml niehl Icillahigcr Mischinxsse. tlie aneinamler haf- 
icn. un!crschci(ien. 

Das Granulat wird iwn Hilfc eines Kalamlers /.u eincr -> 
Bahn iicwal/t, die auf ein Jutcgewebe als Tniger aufviebrachi 
wird. AnschlicBend wird die Bahn in einer Rcilekai inner in 
uhlicher Weisc /um fen igcn Botlcnbclag gervill. 

Der Bcxlcnbelag weist cine ungleichtniiBigc Musierung 
aus unierschiedlich getarbten Bereichen auf. wobei die lO 
schwar/en, den RuB enihalienden, zusaiuincnhangcnden 
Bercichc, kontua^nscharf von den hellcn Bereichen aus 
nichtlciUahiger Mischniasse abgegren/l sind. Der Bcxienbe- 
lag weist einen elekirischen Ableiiwiderstand R,^ von < \(f 
i^(nachDtN5l 953) auf. i5 



T.cinahiges Wal/.fcll geniaB BcispicI 1 : Schiehidickc 2 nun. 
Nichi-lciilahigcs Wal/fell mil 10 (Jew.-O'r TiO: als Pigmeni: 
Schiehidickc 2 mm. 

LeiHahiges Walzfell mil Magneiilpulver in einer Kon/.ent ra- 
tion von 35 Gew.-'^, bezogcn auf das Gewichi der Misch- 
masse: Schichtdieke 2 nun. 

E>er ertiaiienc Bodenbelag weist cinen elekirischen Ab- 
leiiwidersiand von < uf LI (nach DFN 51 953) auf und 
die verschicdenen Berviche aus leillahigem und nichi-leiifa- 
higem Material sind scharf voneinander abgegrenzt. Femcr 
lassen sich unierschiedlich dunkel gefarbte Berviche aus 
RuB enthaltendem und Aluminiumpulver cnihaltcndem leii- 
fahigen Material unierscheiden. 

Patenianspruche 



Bei spiel 2 

Beispiel 1 wird wiederholl, mil dem Unierschicd, daB das 
unifarbene Wal/.fell aus nicht-lcitfahigcr Mischmasse durch 2i) 
ein zweifarbiges Walzfell ersetzi wirdL welches mil dem 
Walzfell aus leiifahiger Mischmasse doubliert und anschlie- 
Bend granuliert wird. Der erhaltene Bodenbelag enispricht 
in seinen clektrischcn Eigenschafien dem des Bcispiels 1. 
wobei die Bervichc aus nichl-leilfahigem Material una:gel- 25 
maBig farbig gemusteri sind. 

Beispiel 3 

Beispiel 1 wird wiederholt, mit dem Unterschied, daB die 
Schiehidickc des nichtlciitahigen Walzfells 4 mm und die 
Schiehidickc des leitlahigen Walzfells 2 mm beiragi. Femer 
wird als RuB VulkanruB® XC 72 der Cabot GmbTI in einer 
Konzent ration von l8Gew.-%, bezogen auf das Gewichi 
de r Mischm asse. ei ngeset zi . 

Der erhaltene Bodenbelag weist einen elekirischen Ab- 
leiiwiderstand Ra von < lO'^'ii (nach DIN 51 953) auf. Die 
Bercichc aus leillahigem Material sind diinner ausgebildei, 
als beim B<xlenbelag des Bcispiels 1 . wodurch der Bcxienbe- 
lag insgesanii heller erscheint. 

Beispiel 4 

Beispiel 1 wird wiederholt, wobei ein Verbund aus drei 
Walzfellcn hcrgestcllt wird. Als oberes und uniea^s Walzfell 45 
wird jeweils ein T ell aus nicht-leiilahiger Mischmasse mil 
einer Schiehidickc von 2 nun verwendet. wobei das oberc 
Felle l(JGew.-% lltandioxid als Pigment enihiilt und das 
untere Fell I Gew.-% Phthalocyaninblau (BASF AG) als 
Pigment. >*> 

Als miltleres Fell wird ein, wie in Beispiel 1 beschricbe- 
ries. Fell aus leiilahiger Mischmasse mil eincr Schichtdieke 
von 2 mm verwendet. Der elekirische Ableiiwiderstand Ra- 
des erhalienen Bodenbelags bclragl < l(/ LI (nach DIN 
51 953). Die farbigen Bercichc weisen in sich konturen- 55 
scharfe Ben:iche untcrschieillicher Farbe auf und es sind 
Bercichc vorhanden, die im weseni lichen nur cine der bei- 
den F'arbcn zeigen. A He farbigen Bercichc sind zudem kon- 
turcn.scharf von den dunklen, leitlahigen Bereichen abge- 
grenzt. 

Beispiel 5 

Fs wird ein 4sehichiiger Verbund aus Wal/.tellen herge- 
sielll und zwar in fol gender Reihentolge von oben nach un- 
ten: 

Nicln-lcitlahigcs Walzfell mit lOGew.-^J Tiiandioxiil als 
l^gmcni: Schiehidickc 2 mm. 



1. Bodenbelag auf Linoleum-Basis, wclchcr (getnUB 
DIN 51 953) elcklrisch leitfahig isl und bei welchem 
die Finoleum-Nutzschichi cine unregelinaBige Music- 
rung aus unierschiedlich gelarbien Bereichen auf weist. 
wobei die unierschiedlich getarbien Bereiche kontu- 
rcnscharf voneinander abgegrenzt sind und jeweils cine 
unierschiedliche elekirische Leitfahigkeit aufweisen. 

2. Bo<ienbelag nach Anspruch 1. wobei einer der un- 
ierschiedlich gelarbien Bercichc elcklrisch leitfahig ist 
und der andere im wesentlichen elektri.sch nichl leitta- 
hig isl. 

3. Bodenbelag nach Anspruch I oder 2. wobei der Bo- 
denbclas einen elekirischen Ableiiwiderstand R.\ von 
< 10^' li^iDFN 51 953) aufweisi. 

4. Bodenbelag nach einem oder mehrercn der Anspru- 
che 1 bis 3, wobei die elekirische Leitlahigkeit durch 
elcklrisch leiilahigen FullstolVbewirkt vvini. 

5. Botlenbelag nach einem oder mehrercn tier vorher- 
gehenden Anspriiche, wobei der elcklrisch leiilaliige 
l ullsiolT RuB und/oder Meiallpulver ist. 

6. Bodenbelag nach einem txier mehrercn der vorher- 
gehenden Anspriiche, wobei ilie im weseni lichen elck- 
lrisch nicht-leiltahigen Bereiche unifarbcn (xler in sich 
mehrfarbig gemusteri sind. 

7. Granulat auf T.inoleum-Ba.sis, wobei die (Jranulat- 
teilchcn jeweils mimics tens zwei aneinander hal'tende 
'leile aufweisen. wobei mindesiens ein 'leil aus elek- 
iri.sch leitfaliiger Linoleum- Mischmasse mit ciRcm 
elekirischen Ableitwidersiand Ra von < Uf LI (getiiaB 
DIN 51 953) und mindesiens ein leil aus elcklrisch 
nichi-leiUaliiger Linoleuin-Mischmxs.se mit einem 
elekirischen Ableiiwiderstand R.v von > H)'*' i2(gemaB 
DIN 5 1 953) hergestelll ist. 

8. Verfahren zur ITcrstellung eines Bcxlcnbelags auf 
Linoleum- Basis nach einem o<.ler mehaTcn der .An- 
spruche 1 bis 6, umfassend die folgcnden Schrilie: 

ITcrstcllcn einer Mischmasse. cnthallcnd den 
Bcilford-'/cmcnt, mindesiens einen elcklrisch 
nicht-leitenden l ulIsiolV und mindesiens ein l ar- 
bemiitel: 

Vcrarbeiien der Mi.schmas.se mil TTilfe eines 
Walzwerks zu einem Walzfell; 

Ilerslellen einer wcitcrcn Mischmasse. cnthal- 
lcnd den Bedford-Zciueni. mindesiens cinen elck- 
lrisch leiienden lu I Is to If und ggf, cih ixler meh- 
rere l arbemiiicl; 

Vcrarbeiien der wcitcrcn Mischmasse mil ITilfe 
ci nes Wa Izwe rks zu ei ne m Wal zlcl I ; 

llachigc^s Verbimlcn der Wulzfellc; 

/erkleinem des lliichigen Verbunds der Walz- 
I'clle zu Panikein bestinmiter 1-orm und (iroBc: 

/ufiihren der /.crklcincnen Part ike I /.u einem 
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Wul/.wcrk; uml 

Aul"brini:cn dcr i!cwal/icn Masse auf cin Tra- 
ucnuaicrial. 

9. Vcrl'ahrcn nach Anspruch 8, wobci /.wci (xler inehr 
Wal/iclle aus nichllcittahiger LinolcLun-Mischiiiasso 5 
mil cincni odcr rnchrcrcn Wal/.lcll(cn) aus clckrrisch 
IciifahiiiLT Linolcuiu-Mischiuassc vcrbumtcn wcrdcn 
uml (tanach cicr VcrburiLl /crklcincrt wird. 
HI Verfahrcn nach Anspruch 8 odcr 9, wobei die 
WaUfclIc gleichc cxler verschiedcnc Schichldickcn lO 
aufwcison. 

11. Vcrfalircn nach cincni odcr luchrercn dcr Ansprii- 
che 8 bis 10, wobei der elektrisch Icitendc FullstotY 
RuB und/odcr Meiallpulver ist. 

12. Vert'ahren nach cinem odcr luehrcrcn dcr Ansprii- 15 
chc 8 bis 11, wobci als elektrisch leiltahiger FullstotY 
mindcsiens 1 RuB in cincr Mcngc von 3 30 Gcw-% 
odcr mindestens 1 Meiallpulver in einer Menge von 
l,5-40Gcw.-%, be/ogcn auf das Gcwichi der elek- 
trisch Iciitahigen Linoleum- Mi sc hi nasse, odcr cin Gc- 20 
luisch da von. eingcseizl wird. 

1 3. Verfahrcn nach cinem oticr mchrercn der Ansprii- 
che 8 bis 12, wobei der Verbund der Walzfclle /u Gra- 
nulai /crklcincrt wird. 

14. Verfahrcn nach cinem ixlcr mchrercn dcr Anspru- 25 
chc 8 bis 13, wobei das b/w. die Walzfell(c) aus nicht- 
leiifahigcr Linoleum- Mischmasse unifarbcn oder/und 

in sich gcmusicrl isl (sind). 
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